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Abstractor JP63019688 

PURPOSEiTo enhance toner fixability to a 
copying paper by fbmning a porous layer made 
of polytetrafluoroetylene PTFE on the 
circumference of a mbber roller provided with 
a rubber layer on the core of a pressing roller, 
and further, a nonporous layer made of a 
fluororesin on its outer circumference. 
CONSTITUTIONThe porous 
polytetrafluoroetylene film 12 having a 
thickness of 60mum, a pore diameter of about 
0.5mum, and a porosity of about 60% is 
wound in the direction reverse to rotation of 
the roller coinciding with the stretching 
direction of the film in one layer on the 0.5mm 
thick silicone rubber layer 1 1 formed on the 
aluminum core metal 10 of the roller, and the 
layer 12 is stuck to the silicone rubber layer 1 1 
with a silicone type adhesive. Then, the wound 
ends of the layer 12 are ground and polished, 
and further one layer of a 25mum thick FEP 
film 1 3 is wound on the layer 12 and melt 
attached to the porous layer 12 by pressing a 
heating roller having a surface temperature of 
320 deg.C, thus permitting the outenmost layer 
13 to be made of the nonporous fluororesin, 
and accordingly, prevented from attaching of a 
toner and paper powder, and the obtained 
fixing roller to be extended in life and 
enhanced in the fixability of the toner to the 
copying paper. 
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